Warmeleituug iu festen Substanzen.
291
Die elastiscbe Nachwirkung kann roan als der Deformation selbst proportional ansehen. Die thermische dagegen, Yeranlasst durch Tem-peraturerhohung, ist proportional dem Quadrate der Temperatur. Dieses Pernet'sche Gesetz hat sich gut bewahrt.
Substanzen mit starker elastischer Nachwirkung haben in der Regel auch bedeutende thermische Nachwirkung.
Naehwirkungen beeinflussen sich gegenseitig unabhiingig von ihrer Richtung, also beeinflussen Torsionen auch die Biegungsnach-wirkung u. s. f.*).
Mit der Nachwirkung nicht zu verwechseln ist die unvoll-kommene Elasticitat der Substanzen. Die letztere bewirkt nach Deformationen dauernde Aenderungen der Korper. Vollkornmen elastische Korper gieht es nicht in der Natur, sondern nur niehr oder weniger vollkominene. Demnach. gehoren auch die Vorgange bei elasti-schen Deformationen, streng genomnien, zu den nicht umkehrbaren. Ich werde diese Yorgange in einem anderen Capitel behandeln und dort auf diesen Gegenstand zuriickkominen.
An dieser Stelle habe ich noch mit einigen Worten die Warrne-leitung der festeri Substanzen zu beruhren.
Die Warmeleitung dieser Substanzen schwankt in viel weiteren Grenzen, als die der Fliissigkeiten oder Gase. So ist die Warmeleitung des Silbers mehr als zehntausend Mai so gross, wie die des Holzes. Bekannt ist, dass "Warmeleitung und Elektricitatsleitung, mindestens bei Metallen, parallel gehen. Zur Temperatur verhillt sich die Warme-leitungsfahigkeit verschieden bei den verschiedenen Substanzen, bei einigen wachst sie niit wachsender Temperatur; bei anderen fallt sie. So haben wir nach Lorenz' Bestimmungen in C. G. S.
Leitungscoefficient
	bei 0°	bei 100°
Kupfer  ........	0,7198	0,7226
Aluiuinium   ......	0,3445	0,3619
Messing (gelb)     .... ISTeusilbGr ...       ...	0,2041 0,0700	0,2540 0 0887
		
	0 3760	0 3760
		
Cadmium .......	0,2200	0,2045
Eisen .   .	0 1665	0,1627
2inn   .........	0,1528	0,1432
Blei    .........	0 0836	0 0764
Antimon	0 0442	0,0396
Wismut    .......	0,0177	0,0174
Braun in Pogg. Ann., Bd. 159, S. 337.
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Kohlrausch bereits hat gofmiden, daH.s dio Naohwii%kun^ in nohr hohein Grade von der Temperatur abhiingt. Int oino Nachwirkun^H-erscheinung eingeleitet, so liiuft nio rancher ab, wonn dio Tomporutur erhoht wird; gleicho Deformatioiion warden doHhalb zu Anfan^ l»oi hoherer Temperatur grossero Nachwirkungon in glcnohon Zoit.on KO!HUK Die Constanten seiner Formeln sind darum auch von dor Tomperatur abnangig1). In seiner Nachwirkungaformel ,7; —: (}{."" faiui or fur die Nachwirkung bei Silberdraht nach Torsion C proportionnl dor unt 21,5° vermehrten Temperatur in Gradon CelniuH, «o daHK (• nioh ganz gewaltig mit der Temperatur iindorn wtirdo. « dn^ogon orwi<m sich fast constant.
